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Beschreibung 

Drucktuch mit Spannschienen 

Die Erfindung betrifft ein Drucktuch mit einer metallischen 
oder nichtmetallischen Spannschiene zum Aufspannen des 
Drucktuches auf einen Druckzylinder . 

Die auf das gewunschte Format geschnittenen Drucktiicher 
miissen mit Bef estigungselementen versehen werden, mit deren 
Hilfe sie auf den Druckzylinder gespannt werden. Bei einer 
bekannten Bef estigungsart werden dazu die beiden Endbereiche 
des Drucktuches mit je einer Spannschiene verbunden, die in 
einen Spannspindelkanal des Druckzylinders eingefiihrt 
werden. Dadurch wird ein sicherer Sitz der Drucktuchenden 
beim Spannen des Drucktuches erzielt. 

Die Spannschienen konnen eine U-formige Ausbildung 
aufweisen. Die U-formigen Schienen halten das Drucktuch dann 
durch profilierte Innenseiten / Nieten oder. Verklemmung des 
Drucktuches. 

Eine andere bewahrte Methode der Verbindung zwischen dem 
Endbereich des Drucktuches und der Spannschiene ist das 
Verkleben rait Epoxidharz. Da die Verbindungen mit Epoxidharz 
in Trockenschranken bis 100 *C unter Einbringung des gesamten 
Drucktuches getempert werden, wird auch das gesamte 
Drucktuch verandert, was eine Dickenanderung und Alterungs- 
beschleunigung, des Deckgummis zur Folge hat. 

Weiter wird als nachteilig angesehen/ dafl die Haltbarkeit 
besonders bei einseitig auf gebrachten Spannschienen nicht 



ausreichend ist und es unter bestimmten Betriebsbedingungen 
zu einem Ablosen der Spannschiene kommen" kann. Die Standzeit 
dieser Schienenverbindung ist nicht ausreichend, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Drucktuch mit 
einer Spannschiene zu schaffen, bei dem eine verringerte 
Ablosegefahr der Spannschiene und damit eine hohere 
Standzeit der Verbindung zwischen Spannschiene und 
Drucktuchende vorliegt. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemafi durch die im Kennzeichen 
des Schutzanspruchs 1 genannten Merkmale gelost. 

Durch die Verbindung der Spannschiene unter Verwendung einer 
Gummilosung ist die Spannschiene flachig fest mit dem 
Endbereich des Drucktuches zu^ammenvulkanisiert . Ein Ablosen 
der Spannschiene ist nahezu unmoglich, Eheir wird es zu einem 
Bruch des Drucktuchgewebes und einem HerausreiJien von 
Deckgummistiicken kommen- Diese Verbindung wird unter 
Verwendung eines Haftvermittlers, mit dem die Spannschiene 
Oder das Drucktuch bestrichen wird, noch weiter erhoht. 

Die erf indungsgemaile Verbinciung von Spannschiene und 
Endbereich des Drucktuches kann hohere Belastungen ertragen 
und zeichnet sich durch einen geringeren technischen und 
wirtschaftlichen Aufwand der Verbindungsherstellung aus. 
Epoxidharz und der dazu notwendige Ausharter sind 
kostenintensiver "als eine herkommliche ausvulkanisierbare 
Gummilosung. Zudem dient die klebrige Gummilosung der 
Vorfixierung der Spannschiene uiid erleichtert das Einfiihren 
in die Heizpres'se. 

Eine vorteilhaf te Ausg^staitung "der Erfindung wird im 
Anspruch 2 gekennzeichnet . 
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Anhand der Zeichnung werden nachstehend zwei Ausf iihrungs- 
beispiele der Erfindung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Verbindung eines Drucktuchendes mit einer U- 
formigen Spannschiene, 

Fig. 2 eine Verbindung eines Drucktuchendes mit einer 
einseitigen Spannschiene. 

Das in ublicher Weise aus verschiedenen Gewebelagen und 
Gummischichten bestehende Drucktuch 11 ist in seinem 
Endbereich 12 mit einer aufgetragenen Schicht 13 aus 
Haftvermittler und einer Gummilosung versehen. Auf diesen 
Endbereich 12 ist eine U-formige Spannschiene 14 aus Stahl 
oder Aluminium aufgeschoben (Fig. 1). Durch Andrucken und 
Heizen unter einer Heizpresse mittels eines Druckes von 
1 bis 10 bar und bei einer Temperatur von 100 bis 200 *C sind 
die inneren Schenkelf lachen der Spannschiene 14 an den 
iiberdeckten Drucktuchoberf lachen anvulkanisiert und dadurch 
fest mit dem Drucktuch 11 verbunden. Diese Verbindung kann 
nur durch Zerstorung des Drucktuchauf baues aufgehoben 
werden. 

In der Fig. 2 besteht die Spannschiene 24 aus einem 
Flachprofil. Das Drucktuch 11 ist nur auf einer Oberflache 
mit der Spannschiene 24 fest zusammenvulkanisiert . 
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Schutzanspriiche 

1. Drucktuch mit einer metallischen oder nichtmetallischen 
Spannschiene zum Aufspannen des Drucktuches auf einen 
Druckzy 1 inder , 

d a d u rch gekennzeichnet, 

dafl das Drucktuch (11) im zu verbindenden 

Endbereich (12) ein- oder beidseitig mit einer 

Gummilosung (13) bestrichen ist, 

dafl die Spannschiene (14; 24) auf diesem 

Endbereich (12) aufliegt oder aufgeschoben ist, 

dafl der mit der Spannschiene (14; 24) versehene 

Endbereich (12) des Drucktuches (11) unter 

Druckeinwirkung mit dieser ausgeheizt ist r so dafl die 

Spannschiene (14; 24) am Drucktuch (11) anvulkanisiert 

ist. 

2. Drucktuch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Spannschiene (.14) U-formig ausgebildet ist und 
mit ihren Schenkeln das Drucktuchende (12) beidseitig 
umf aflt . 
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